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Die Erfindung betrifft Verbindungen der allgemeinen 
Formel I 



C-N = N— K 



a> 

CO 
CO 
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inder 

XChlor Oder Brom und 

K der Rest einer Kupplungskomponente sind. 

Die erfindungsgema&en Verbindungen eignen sich insbe- 

sondere zum FSrben von synthetischen Polyestem. 
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1 . Verbindungen der allgemeinen Formel I 



05 I! H^C-N = W-K 



CH3 



in der 

10 X Chlor oder Brom und 

K der Rest einer Kupplungskomponente sind. 



2. Verbindungen gemafl Anspruch 1 der Formel la 

R* 



CH 3 



in der 

R 4 * Wasserstoff, Chlor, Methyl, Methoxy oder Ethoxy, 

R 5 Wasserstoff, Chlor, Methyl, Ci~ bis C^-Alkanoylamino , C1- bis C^-Alkyl- 

sulfonylamino oder Benzoylamino und 
R2 und 

R 3 unabhangig voneinander gegebenenf alls substituiertes C-j- bis C^-Alkyl, 

Allyl, Cyclohexyl, Benzyl oder Phenylathyl sind und 
X die angegebene Bedeutung hat . 

30 

3. Verwendung der Verbindungen gemafl Anspruch 1 zuin Farben textiler 
Fasern. 
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Benzt^?oJ,azofa2;t3stoffQ 



Die Erfindung betrifft Verbindungen der allgemeinen Formel I 



05 




I C-N = N— K 



H 3 



in der 

10 X Chlor Oder Brom und 

K der Rest einer Kupplungskomponente sind. 



Die Kupplungskomponenten K entsprechen z.B. den allgemeinen Formeln 



15 NH 2 -^N^N 
R1 



Rl R2 



20 




/R 2 
\R3 



R*N 
R 3/ 



R3 

\ R 3 



Oder 




RT-v, N 



> N 



2 

\ R 3 



25 



30 



35 



wobei 

Ri Wasserstoff , Alkyl, Aralkyl Oder Aryl, 
R2 Wasserstoff oder R 3 f 

R 3 gegebenenfalls substituiertes Alkyl, Cycloalkyl, Alkenyl, Aralkyl oder 
Aryl, 

RS 

rS Wasserstoff, Alkyl, Alkoxy, Phenoxy, Halogen, Alkylsulfonylamino, Di- 

alkylaminosulfonylamino oder Acylamino, 
R 6 Cyan, Carbamoyl, Nitro oder Carbalkoxy und 

R 7 gegebenenfalls substituiertes Phenyl, Thienyl, Alkyl oder Aralkyl sind 
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Einzelne Reste R 1 sind neben den bereits genannten beispielsweise Methyl, 
Ethyl, Propyl, Butyl, Benzyl, Phenethyl, Phenyl, o-, m-, p-Tolyl Oder o-, 
m- , p-Chlorphenyl . 

05 Reste R 3 sind neben den bereits genannten z.B.: bis .C 6 -Alkylgruppen, 
die durch Chlor, Brom, Hydroxy, C<\- bis C 6 -Alkoxy, Phenoxy, Cyan, Carboxy, 
Ci- bis C 6 -Alkanoyloxy, Benzoyloxy, o- f m-, p-Methylbenzoyloxy, o-, in-, 
p-Chlorbenzoyloxy, Ci- bis C 6 -Alkoxyalkanoyloxy, Phenoxyalkanoyloxy, Ci- 
bis C e -Alkoxycarbonyloxy, Ci- bis Ce-Alkoxyalkoxycarbonyloxy, Benzyl oxy- 

10 carbonyloxy, Phenethyloxy carbony loxy , Phenoxyethoxycarbonyloxy, Ci- bis 

C 6 -Alkylaminocarbonyloxy , Cyclohexylaminocarbonyloxy , Phenylaminocarbonyl- 
oxy, C!- bis C 6 -Alkoxycarbonyl, Ci- bis Ce -Alkoxyalkoxy car bony 1, Phenoxy- 
carbonyl, Benzyloxycarbonyl , Phenoxy-Ci- bis C^-alkoxy oder Phenethyloxy- 
carbonyl substituiert sein konnen sowie Phenyl, Benzyl, Phenethyl oder 

15 Cyclohexyl. 

Einzelne Reste R 3 sind z.B. : Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, 
Allyl, Methallyl, 2-Chlorethyl, 2-Bromethyl, 2-Cyanethyl, 2-Hydroxyethyl, 
2-Phenyl-2-hydroxyethyl, 2, 3-Dihydroxypropyl, 2-Hydroxypropyl, 2-Hydroxy- 

20 butyl , 2-Hydroxy-3-phenoxypropyl , 2-Hydroxy-3-methoxypropyl , 2-Hydroxy-3- 
butoxypropyl , 3-Hydroxypropyl f 2-Methoxyethyl , 2-Ethoxyethyl , 2-Propoxy- 
ethyl, 2-Butoxyethyl, 2-Phenoxyethyl, 2-Phenoxypropyl, 2 - Ace t oxy ethyl , 2- 
Propionyloxyethyl , 2-Butyryloxyethyl , 2-Isobutyryloxyethyl , 2-Methoxy- 
methylcarbonyloxyethyl , 2-Ethoxymethylcarbonyloxyethyl , 2-Phenoxymethyl- 

25 carbonyloxyethyl, 2-Methoxycarbonyloxyethyl, 2-Ethoxycarbonyloxy ethyl, 2- 
Propoxycarbonyloxyethyl , 2-Butoxycarbonyloxyethyl , 2-Phenyloxycarbonyloxy- 
ethyl, 2-Benzyloxycarbonyloxyethyl, 2-Methoxyethoxycarbonyloxyethyl, , 2- 
Ethoxyethoxycarbonyloxyethyl , 2-Propoxyethoxycarbonyloxyethyl , 2-Butoxy- 
ethoxy carbonyloxy ethyl , 2-Methylaminocarbonyloxy ethyl , 2-Ethy lamiriocar- 

30 bonyloxyethyl , 2-Propylaminocarbonyloxyethyl , 2-Butylaminocarbony loxy- 
ethyl, 2 -Methoxy carbonylethyl, 2-Ethoxy carbony lethyl, 2-Propoxycarbonyl 
ethyl , 2-Butoxycarbonylethyl , 2 -Phenoxy carbonylethyl , 2-Benzoyloxycar- 
bonylethyl , 2-fl-Phenylethoxycarbonylethyl , 2-Methoxyethoxycarbonylethyl , 
2-Ethoxyethoxycarbonylethyl , 2-Propoxyethoxycarbonylethyl , 2-Butoxyethoxy- 

35 carbonylethyl, 2-Phenoxyethoxycarbonylethyl oder 2-Benzoylethyl . 
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Als Reste und R 5 kommen beispielsweise Wasserstoff , Methyl, Ethyl, 
Propyl, Brom, Chlor, Methoxy, Ethoxy, Phenoxy, Benzyloxy, bis C 6 - 
Alkanoylamino, Benzoylamino , sowie Ci- bis Ci>-Alkylsulf onylamino oder -Di 
alkylaminosulfonylamino in Betracht. 

05 

Reste R 6 sind neben den bereits genannten z.B.: Aminocarbonyl, Methyl- 
aminocarbonyl, Dimethylaminocarbonyl , Ethylaminocarbonyl , Diethylamino- 
carbonyl, Methoxy carbonyl, Ethoxycarbonyl , n- und i-Propoxy carbonyl , n-, 
i- und sek.-Butoxy carbonyl, Methoxyethoxycarbonyl, Ethoxyethoxycarbonyl , 
10 n- und i-Propoxyethoxycarbonyl oder n- f i- und sek.-Butoxy ethoxycarbonyl. 

Reste R 7 sind beispielsweise durch Ci- bis Ci 0 -Alkyl, Ci- bis C 10 -Alkoxy, 
Phenoxy, Benzyloxy, Phenyl, Chlor, Brom, Nitro, Ci- bis 0,-Alkoxycarbonyl 
bis C^-Mono- oder Dialkylamino, Ci- bis C<>-Alkoxy-ethoxy, Ci- bis C<>- 
15 Alkyl- oder Pheny lmercapto , C^- bis C 5 -Alkanoylamino, wie Acetylamino, 

Propionylamino , Butyrylamino oder Valerylamino, ein- oder mehrfach substi 
tuiertes Phenyl, Ci- bis -Alkyl, Ci- bis C^-Alkoxycarbonylmethyl, Cyan- 
methyl oder Benzyl. 

20 Zur Herstellung der Verbindungen der Formel I kann man eine Diazoniumver- 
bindung des Amins der Formel II 




II 



mit Kupplungskomponenten der Formel 
H-K 

30 

in an sich bekannter Weise umsetzen. 

Einzelheiten der Umsetzungen konnen den Beispielen entnommen werden, in 
denen sich Angaben iiber Teile und Prozente, sofern nicht anders vermerkt, 
35 auf das Gewicht beziehen. 
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Die Verbindungen der Formel I sind gelb bis blau und eignen sich insbeson- 



sern, z.B. Celluloseester # Polyamide und insbesondere Polyester. Man er- 
halt brillante Farbungen mit guten Echtheiten, von denen die Thermofixier- 
05 und Naflechtheiten hervorzuheben sind. 

Von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der Formel la 



in der 

Wasserstoff, Chlor, Methyl, Methoxy Oder Ethoxy, 
R 5 Wasserstoff, Chlor, Methyl, C1- bis C^-Alkanoylamino, C1- bis C^-Alkyl- 

sulf onylamino oder Benzoylamino und 
R2 und 

R3 unabhangig voneinander gegebenenfalls substituiertes C\- bis C^-Alkyl, 

Allyl, Cyclohexyl, Benzyl oder Phenylathyl sind und 
X die angegebene Bedeutung hat. 

Vorzugsweise ist R** Wasserstoff oder Methoxy, R 5 Wasserstoff, Methyl oder 
Acetyiamino und R 2 und R 3 sind unabhangig voneinander gegebenenfalls sub- 
stituiertes C1- bis Ov-Alkyl oder Allyl. 

Beispie^ 1 

20 Teile 2-Amino-4-methyl-5-chlorbenzthiazol wurden in einem Gemisch von 
140 Teilen Eisessig/Propionsaure (17:3) gelost und bei 0 bis 5 °C im Ver- 
lauf einer Stunde mit 32 Teilen Nitrosylschwef elsaure (11,5 % N 2 0 3 ) ver- 
setzt. Nach vierstiindigem Riihren bei 0 bis 5 °C wurde die Mischung zu ei- 
ner Losung aus 22,4 Teilen N-Cyanethyl^N-butylanilin, 50 Teilen 30 %iger 
Salzsaure, 500 Teilen Wasser, 500 Teilen Eis und 1,2 Teilen eines Fettal- 
koholethoxylats zugegeben. Nach Beendigung der Kupp lung wurde die erhalte 
ne Farbstoff suspension auf 40 °C erwarmt, filtriert, der Filterkuchen mit 
Wasser neutral gewaschen und bei 60 °C im Vakuum getrocknet. Man erhielt 
38 Teile des Farbstoffs der Formel 



dere als Dispersionsfarbstof f e fur synthetische und halbsynthetische Fa- 



10 




CH 3 
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CI- 



•N 



y C 2 HvCN 
x C*>H 9 (n) 



05 der Polyestergewebe in echten Scharlachtonen farbt. 
peispje^ 2 

Verwendet man anstelle von 20 Teilen 2-Mino-4-methyl-5-chlor-benzthiazol 
25 Teile 2-Amino-4-methyl-5-brom-benzthiazol und verfahrt wie in Beispiel 
10 1 beschrieben, so erhalt man 41 Teile des Farbstoffs der Formel 




15 



der Polyester ebenfalls in brillanten Scharlachtonen farbt. 



Analog wurden auch die in der folgenden Tabelle durch Diazotierungs- und 
Kupplungskomponenten gekennzeichneten Farbstoffe erhalten. 

20 
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D— N = N— K 





Bsp. 
Nr. 


D 


K 


Farbung auf Polyester 


05 


3 


ci^xpc^ c ~ 

CH 3 




scharlach 




4 


II 


N C 2 H^0CCH 3 
CH 3 J 


rot 


10 










5 


II 


— ( CHa 8 

-^7^nhc 2 h«,oc-^7) 

CH 3 


scharlach 


15 


6 


|| 


— NHC^CN 
CH3 


rot 




7 


H 


-0-N /C2HS 
N C 2 H S 

NHCOCH3 


violett 


20 






OCH^ 

X C 2 H S 

NHCOCH3 






8 


II 


blauviolett 


25 


9 


II 


NHSO2CH3 


rotviolett 




10 


II 


<f-w C2Hs 

\=S ^C 2 H 5 


rot 


30 


11 


CH 3 


\=/ N C 2 H^0CCH 3 

! 


rot 


35 


12 


II 


0 
II 

/— n n /C 2 H^0CCH 3 
\C 2 H^0CCH 3 
0 


rot 
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D— N = N— K 





Bsp. 
Nr. 


D 


K 


Firbung auf Polyester 


05 


13 


CH 3 


N C 2 H<>C00CH 3 


rot 




14 


n 
II 


Wn /C2Hb 

~\=S x C 2 Hi,0CCH 3 


rn 4i 

roc 


10 






0 






15 


II 


A — K / C 2H5 


blaustichig rot 


15 


16 


II 


"OCX. 

N C 2 Hi>0C0CH 3 


rot 




17 


I 


j V /C2H5 0 

|| /CH 3 
\C2H4OCNHCH 

un 3 


rot 


20 


18 


0 


0 
II 

y— v /C 2 H<>0CCH 3 
— (' V — N 

N C 2 Hi*0CCH 3 
0 


blaustichig rot 


25 


19 


II 


— f~ V-NHC 2 Hi>CN 
NHS0 2 CH 3 


rot 




20 


II 


-^-Vn /C2Hs 

y=S N C 2 H4CN 
NHS02CH 3 


blaustichig rot 


30 


21 


II 


CH 3 

— NHC 2 H^CN 
NHS0 2 CH 3 


blaustichig rot 


35 


22 


II 


CH 3 0 

NHC 2 H^C0C 2 Hv ? "~^^ 
NHS0 2 CH 3 


blaustichig rot 
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D-N = N-K 





Bsp « 
Nr. 


D 


K 


Farbung auf Polyester 


05 


23 


BrJ^pC^^ 
CH 3 




rot j 




24 


I) 


— ^ ^— NH— C2H4OH 


blaustichig rot 


10 






0 






25 


II 


OCH3 

— NH-C 2 H^CN | 
NH 2 


rot 


15 


26 


II 


-8 


rot 


20 


27 


II 


CH 3 

Tx CN 

CH30H^C2-N-^N^^N-C 2 H^0CH3 
H H 


rot 


25 


28 


CH 3 


— ^y~- NHCH2COOCH3 
CH 3 


scharlach 




29 


II 


— ^3~~ NHC 2 H/ f C00CH 3 
NHSO2CH3 


blaustichig rot 


30 


30 


II 


6 


gelb 
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O-N = N-K 



Bsp. 
Nr. 


D 


K 


Farbung auf Polyester 


31 


CH 3 


CH 2 

6 


orange 


32 


II 


C 

6 


orange 


33 


0 


1 — iT CH3 


orange 


34 


II 


6 


orange 


35 


ft 
11 


—4 NH 

^> / 
C 

6 


orange 


36 


II 


X C 2 H 5 


marineblau 



I 
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D— N = N— K 





Bsp. 
Nr. 


D 


K 


Farbung auf 
Polyester 


05 


37 


Cl-^ 


CH 3 


1| /CH 2 -CH=CH 2 

v. 2 wvi 2 ^* 2 n 5 


violett 


10 


38 




II 


jFl /C 2 H 5 

N C 3 H 7 (n) 


blauviolett 




39 




a 


"""XX N 

\ 


violett 


15 


40 




« 


Ci>H 9 (n) 

Jl^ s Jj^ N /CH 2-CH^CH 2 
N C 2 H* f 0H 


marineblau 




41 




■I 


cx, ■ ' 

JJ^ /CH 2 -CH=CH 2 
N C 2 H£ fr 0C0CH 3 


rotviolett 


25 


42 




n 


"""XX, N . 

N C 2 Hi f CN 


violett 


30 


43 




ii 


■ CX^» 

AsJU /C2Hs 

N C 2 H S 


rotviolett 
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